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Remplacement du nucleus du disque intervertebral par un poryurethane polymerise in situ. 



(|7) L'invention consiste en un procede. un dispositif et un 
produit perrnettant de remplacer le nucleus du disque interver- 
tebral, epres enucleation de eelui-ci. 

Le procede consiste a porymeriser dans la cavite 4 un 
melange 7 about ssant a la formation d un porymere. 

Le dispositif est constitue d'un sac 1 . fixe sur un tube 2. Le 
melange 7. injecte dans le sac 1 reagit pour former un 
poryurethane. 

Un dispositif 3 permet la fermeture du sac 1. 

Le dispositif permet le retablissement des fonctions de 
rarticulation intervertebrale. 
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La presente invention concerne un dispositxf permet- 
tant le remplacement d'une partie (le nucleus) des disques 
intervertebraux par un materiau implante. 

Un polyurethane (10) est polymerise directement dans 
5 la cavite (4) cree a 1 'occasion d'une nucleotomie ou d'une 
chemonucleolyses 

Ce dispositif vise a retablir les fonctions de mobilite 
et d'amortissement des disques leses sans aettre en place une 
prothese totale du disque intervertebral, 
10 Le dispositif comporte un sac (1) en polyethylene 

etanche et vide d*air t fixe sur 1 'extremite (8) du tube (2). 

Le tube (2) presente une extremite (8) et une extremite 

(9) . 

Le tube (2) presente a son extremite (8) une resistance 
15 chauffante (3) permettant la fermeture du sac (1) par 
thermo-soudure . 

Le tube (2) est introduit par le trocart (5) dans la 
cavite (4) resultant de ^elimination du nucleus . 

La voie d'acces est la meme que celle utilisee pour la 
20 nucleotomie ou la chemonuc leo 1 yse . 

Un melange (7) de monomeres et de catalyseurs est 
injecte au travers du tube (2) a l'interieur du sac (1) afin de 
combler la cavite <4K 

Apres soudure du sac (1), grace a la resistance (3), la 
25 polymerisation se poursuit a 37° pendant 30 minutes environ. 
Elle aboutit a la formation d'un polyurethane (10) selon 
la formule de la figure 3. 

Le tube et le trocart sont ensuite retires. 
Une variante consiste a injecter des microbilles (11) 
30 du polyurethane (10) a l f inter ieur du sac (1), 

La figure 1 represente en coupe le tube (2) et le 
trocart (5). 

La figure 2 represente le disque intervertebral en coupe 
axiale et les trois etapes de la polymerisation in situ dans la 
35 cavite (4). 

La figure 3 represente la reaction chimique aboutissant 
a la formation du polyurethane (10). 
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La figure 4 represente la variante. 
Le sac (1) est constitue d'un film de polyethylene 
impermeable dont Pepaisseur est de 0,1 mm. Son volume atteint 
2 cm3 environ apres expansion, 

Le tube (2) a une dimension de 25 cm de longueur pour un 
diametre de 3 mm. II peut etre realise en acier inoxydable. 

La reaction chiaique aboutissant a la formation du 
polyurethane (10) resulte du melange (7) suivant : 
Hylene V (marque d6pos6e) 1 NCO. 

Butanediol 1-4 0 % S OH. 

Folyaeg 1000 (marque deposee) 0,5 OH.. 
Dilaurate de dimethyl 6tain 0,02 % du melange. 
Le dispositif peut Stre realise sous forme d'un "kit 11 
sterile, prSt a l'emploi, permettant le r^chauf fement prdalable 
des monomeres utilises. 

Le dispositif, selon 1 • invention, est destine & Stre 
place par des medecins et chirurgiens apr*s nucUotomie ou 
chemonucUolyse dans le but de r6tablir la fonction articulaire 
intervert6brale. 
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SEVENDICATIONS 



1) I>tspositif -ckirurgical pour la mise en place d'une 
prothese dta nucleus d'un disque intervertebral, apres nucleotomie 
ou chemonueleoIySe et formation resultante d'une cavite (4) dans le 
disque. Ce dispasitif est caracterise en ce qu'il comporte un tube 
5 (2) apte a «tre lasers dans un trocart (5). 

Le tube (25 preseflte une extremite anterieure (8) garnie d'un sac 
(1) expansible et une extremite posterieure (91 reliee a un moyen 
d 1 injection <i*an pnoduit permettant d'expanser le sac (1) dans la 
cavite (4). 

10 2) DiSpositif chirurgical selon la revendicat i on 1, caracte- * 

rise en ce que le produit introdmt dans le sac (1) soit ou bien 
un melange apte a se polymer iser , ou bien des nucrobilles de 
polyurethame. 

3) Dispositif selon l'une des revendicat ions 1 et 2, 

15 caracterisfi 'en ce que 1 'extremite anterieure (8) du tube (2) 

est equipee de aoyens chauffants aptes a provoquer le scellement 
du sac ( 1 ) .. 

4) Dispasitif selon I'une quelconque des revendicat ions 1 A 3 
caracterise en ce que le sac (1) est en polyethylene, 

20 5) Dispositif selon la revendicat ion 1, caracterise en ce que 

le melange apte A se polymeriser comprend au moins un isocyanate, a 
moins un paiyol et au moins un catalyseur approprie. 

6) Disjarositif sielon la revendicat ion 5, caracterise en ce que 
le melange isocyanate, polyol et catalyseur est adapte a se 

25 polymeriser a 37°C, en environ 30 minutes. 
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2-/2 

Hy lene W + Pol \/meg>|O0O + Bu bancdiol. 

(marque, de'pose'e) (mar^ae. de'posc'ej ^""^i 

AhJCO 0,SOH 0,5-OH 

Dila*Afate die dimethyl elbain 
ol '/o metafile. 
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